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Composition r6sl8tante I'aau pour la ravdtemant das clis, at son proc6d6 da pr6paration. 



fenCette composition contenant, de fagon connue, au 
moms une cire, au moins un agent de consistance et au 
moins un solvant organique volatil et les ingredients 6ven- 
tuels classiques (charaes, pigments, vitamines, acides ami- 
nes, etc..) est caracteirls^e par le fait qu'elle contient une 
solution aqueuse d'au moins un polymdre filmogdne hydro- 
soluble (d6riv6s de k^ratine, de chltine ou de chitosane, de 
cellulose; poiym^res acryllques; polyvinylpyrrolidones et 
copolymdres vinyl rques; polym^res naturals; polymdres de 
rethylf^ne; silicones oxy^thyl^n^es, etc.). L'originalit^ de 
ce mascara est d'obtenir une augmentation de la resis- 
tance ^ Teau du produit par Tintroduction d'une solution 
aqueuse de substances hydrosolubles dans une fonnuie 
anhydre. Le systdme ne contient pas d'6mulslonnant et 
pennet ndanmoins d'avoir une composition stable conte- 
nant environ 10 % d'eau dans un milieu parfeitement hy- 
drophobe. 
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COMPOSITION RESISTANTE A L'EAU POUR LE REVETEMENT DES 
CILS, BT SON PROCEDE DE PREPARATION. 

La pr6sente invention porte sur une composi- 
tion cosm6tique r6sistante & I'eau, pour le rev6tement 
5 dee cils. Une telle composition, lorsqu'elle est 
destinSe au maguillage des oils, contient g^nSralement 
des pigments et est alors appelSe "mascara** ; dans le 
cas oil elle ne comporte pas de pigments, elle consti- 
tue simplement une base de maguillage des cils ou une 

10 base traitante pour les cils* La prSsente invention 
porte ^galement sur un proc6d6 de preparation de cette 
nouvelle composition. 

Les mascaras r^sistants k I'eau, gui sont 
actuellement sur le marchfi, sont des produits anhydres 

15 ll base de solvants organiques non-aqueux. 
L' inconvenient majeur de ces mascaras est leur 
mediocre propriety d'allongement, infSrieure, dans 
tous les cas, d celle des mascaras non rSsistants ct 
I'eau. II existe aussi des mascaras rSsistants a I'eau 

20 se prSsentant sous la forme d' Emulsions eau-dans- 
I'huile ; cependant, leur resistance k I'eau n'est pas 
satisfaisante. 

La societe dSposante a constate, d'une fagon 
tout a fait surprenante, que, lorsqu'on introduit, 

25 dans une composition de mascara resistante a I'eau 
anhydre typique, une solution aqueuse d'au moins un 
polymfere filmogfene hydrosoluble, il est possible 
d'augmenter de fagon substantielle la resistance a 
I'eau du mascara, d'obtenir simultanement une composi- 

30 tion gui, bien gue . contenant de I'eau dans un milieu 
parfaitement hydrophobe, soit stable sans la presence 
d'un agent emulsionnant, et egalement d'obtenir un 
mascara ayant des proprietes cosmetigues superieures k 
celles des mascaras resistants k I'eau connus k ce 

35 jour, notamment du point de vue de la rapidite du 
maguillage, de la facilite d' application, de 
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I'allongement et du recourbeiaent dee ells. 

introduction d'une solution aqueuse de 
substances hydrosolubles, ou d'eau, dans des produits 
cosmStiques normalement anhydres a d6j& 6t6 ddcrite, 
5 en particulier dans la demande de brevet japonais n° 
61/83110, mais il s'agit, dans ce cas, d'un produit 
cosmfitique k usage cutan6, en particulier d'un rouge k 
ISvres , dont le but est 1 ' apport de substances hydra- 
tantes et le d6p6t d'un f ilm gras et huraide sur les 

10 ISvres ; selon ce document, on disperse de I'eau ou 
une solution aqueuse d'une substance hydrosoluble, 
dans un rouge k l&vres ou une base de rouge iL l^vres, 
en presence d'un ou de plusieurs agents dispersants 
choisis parmi le cholesterol, les phytost6rols, les 

15 phospholipides et les saponines. La presence d' agents 
dispersants, tels que les sterols, est indispensable cl 
la realisation et & la stability de ces produits, car 
lesdits dispersants permettent d'incorporer la phase 
aqueuse dans la base anhydre. 

20 II a 6t6 verifie que la composition 

cosmdtique de maquillage pour les oils selon 
1' invention est tout k fait realisable en 1' absence de 
sterols, lesquels peuvent 6tre neanmoins presents dans 
la formule k de txks faibles concentrations, par 

25 1 ' intermediaire de cires. 

La presente invention a done pour objet le 
produit industriel nouveau que constitue une composi- 
tion resistante ci I'eau, pour le rev6tement des oils, 
contenant au mo ins une cire, au moins un agent de con- 

30 sistance, et au moins un solvant organique volatil, 
caracterisee par le fait qu'elle contient, en outre, 
une solution aqueuse d'au moins un polymSre filmogdne 
hydrosoluble. 

Le (ou les) polym6re(s) filmogene(s) est (ou 

35 sont) choisi(s), notamment, dans le groupe forme par : 

- les derives de keratine, tels que les 
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hydrolysats de kSratine et les k6ratines 
sulfoniques ; 

- les d6riv6s de chitine ou de chitosane 
anioniquesi^ cationigues, amphot&res ou non 

5 ionigues ; 

- les d6riv68 de cellulose, tels gue I'hydroxy- 
6thylcellulose, I'hydroxypropylcellulose, la 
m6thyl cellulose^ l'6thylhydroxy6thylcellulose, 
la carboxymSthylcellulose, ainsi gue les 

10 d^rivSs guaternisSs de la cellulose ; 

- les polym&res acryligues, tels gue les 
polyacrylates et les polymSthacrylates, 
ainsi gue les copolymSres acryligues ; 

- les polyvinylpyrrolidones et les copolymferes 
15 vinyliguesr tels gue le copolymfere de l'6ther 

lu^thylvinyligue et de 1' anhydride laaligue, ou 
le copolyradre de I'acState de vinyle et de 
I'acide crotonigue ; 

- les polym^res naturels, tels gue s 

20 • les gommes arabigues, la gonime de guar, les 

d€riv6s du xanthane et la gomme de karaya ; 

• les alginates et les carraghSnates ; 

• les glycoaminoglycanes , I'acide hyaluronigue 
et ses d6riv6s ; 

25 - les polymferes de I'Sthylfene, tels gue les 

poly6thyl%neglycol6 ; et 

- les silicones oxy6thyl6n6es . 

La concentration en polyia&re(s) f iliaogene(s) 
hydrosoluble(s) dans la solution agueuse est comprise 
30 notamment entre environ 0,1 et 55 % en poids de 
mati^res actives, et la concentration en phase 
agueuse, par rapport au poids total de la composition, 
est comprise notamment entre environ 1 et 35 % en 
poids • 

35 La (ou les) cire(s) est (ou sont) choisie(s) 

notamment parmi les cires animales, v^gStales, 
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minSrales, synth^tigues et les fractions dlversee de 
clres naturelles, toutee ces cires ayant, en r§gle 
gSn^rale, un point de fusion compris entre 60 et 
llO^C, et une p6n6tration d I'aiguille, a 25**C, 
5 comprise entre environ 3 et 40, telle que mesurSe 
selon la norme amSricaine ASTM D5 ou selon la norme 
frangaise NFT 004 • Le principe de la mesure de la 
penetration d'une aiguille selon ces deux normes con- 
siste h laesurer la profondeur, exprimSe en dixi^mes de 

10 millim&tre, h laquelle p6n6tre une aiguille noriaalis6e 
(pesant 2,5 g, plac6e dans un porte-aiguille pesant 
47,5 g, soit au total, 50 g), plac6e sur la cire pen- 
dant 5 secondes. 

Parmi les cires animales que I'on peut 

15 utiliser, on peut citer entre autres les cires 
d'abeille, les cires de lanoline et les cires 
d'insecte de Chine. Parmi les cires v6g6tales, on peut 
citer, entre autres, les cires de Carnauba, de Can- 
delilla, d^Ouricurry, les cires de fibres de lifege, 

20 les cires de canne gI sucre et les cires du Japon. 
Parmi les cires min6rales, on peut citer, en particu- 
lier, les paraf fines, les cires microcristallines, les 
cires de lignite (Montan wachs) et les ozokerites. 
Parmi les cires synthetiques, on peut citer, en parti- 

25 culier, les cires de polyethylene, les cires obtenues 
par la synthfese de Fischer et Tropsch, et les 
polymferes cireux ainsi que leurs esters. Toutes ces 
cires sont bien connues de I'homme du metier. 

De preference, la (ou les) cire(s) 

30 utilisee(s) selon I'invention est (ou sont) solide(s) 
et rigide(s) a une temperature infer ieure a SO^'C. De 
plus, la concentration en cire(8), par rapport au 
poids total de la composition, est comprise notamment 
entre environ 2 et 40 % en poids. 

35 Le (ou les) agent (s) de consistance est (ou 

sont) choisi(s) notamment dans le groupe forme par les 
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argiles modifiSes organiguement, telles gue les 
montmorillonites et les d6riv68 d'hectorite, par exem- 
ple, la bentonite. La concentration en agent (s) de 
consistance par rapport au poids total de la composi- 
tion est comprise notamment entre environ 5 et 15 % en 
poids • 

Le (ou les) solvant(s) organigue(s) 
volatil(s) est (ou sont) choisi(s) notamment dans le 
groupe formS par I'isoparaf f ine, 1' essence de 
t6r Sbenthine , I'alcool isopropyligue/ I'alcool 6thy- 
ligue, le white spirit et les dSrivfis de silicone 
volatile ; la concentration en solvant(s) organigue(s) 
volatil(s) par rapport au poids total de la composi- 
tion est comprise notamment entre environ 35 et 50 % 
en poids. 

Par ailleurs, la composition selon 
1' invention peut ^galement contenir jusgu'a 10 % en 
poids, par rapport au poids total de la composition, 
d'au moins une charge. Les charges sont essentielle- 
ment destinies a augraenter les caract6ristigues de 
couvrance du produit et sont notamment les poudres 
habituellement utilisees dans les produits 
cosmitigues, telles gue le talc, I'amidon, le kaolin 
et les polyamides. 

La composition selon 1' invention peut 6gale- 
ment contenir au moins un pigment, dans une proportion 
pouvant aller jusgu'a 20 % en poids par rapport au 
poids total de la composition, suivant la coloration 
et 1' intensity de la coloration gue I'on cherche ^ 
obtenir. On peut cependant, comrae indigui ci-dessus, 
envisager de rSaliser une composition sans pigments, 
laguelle constitue alors une base de maguillage des 
oils ou une base traitante r6sistante ^ I'eau, pour 
les oils. 

Les pigments utilisables sont choisis notam- 
ment parmi les pigments minSraux, les pigments 
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organiques, les pigments nacres et les pigments 
enrobes • 

Parmi les pigments minfiraux, on peut citer, 
h titre d'exemples : 

- le dloxyde de titane (rutile ou anatase), 
6ventuellement traits en surface et codi£i6 dans 
le Color Index sous la r6f6rence CI 77891 ; 

- les oxydes de fer noir, jaune, rouge et brun^ 
codifies sous les r^fdrences CI 77499, 77492, 
77491 ; 

- le violet de manganese (CI 77742) ; 

- le bleu outremer (CI 77007) ; 

- I'oxyde de chrome (CI 77288) ; 

- 1 'hydrate de chrome (CI 77289) ; et 

- le bleu ferrique (CI 77510). 

Parmi les pigments organiques, on peut 
citer^ en particulier les pigments certifies aux 
Etats-Unis d'AmSrique par la FOOD & DRUG ADMINISTRA- 
TION sous les denominations : 
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alnsl que : 

- le noir de carbone 



(CI 77266) ; et 
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- les laques Sl base de carmin de cochenille 
(CI 75470). 

Les pigments nacrSs peuvent 6tre choisis 
notanonent parmi : 

- les pigments nacres blancs, tels que le mica 
recouvert d'oxyde de titane, 1 ' oxychlorure de 
bismuth ; et 

- les pigments nacrSs colorSs, tels que le mica 
titane avec des oxydes de fer, le mica titane 
avec du bleu ferrique, ou de I'oxyde de chrome, 
le mica titane avec un pigment organique du 
type pr6cit6, ainsi que ceux & base 

d ' oxychlorure de bismuth ; 

- les pigments enrobes tels que ceux obtenus ^ 
partir des pigments list^s ci-dessus et dont la 
surface a 6td traitSe par diverses substances 
comme, par exemple, des acides amines, des 
silicones, des sels mfitalliques ou du collagene. 

Les compositions selon 1' invention peuvent 
ggalement contenir, en plus des composants mentionn6s 
prScSderament, des ingredients utilises de fagon clas- 
sique dans les compositions de maquillage pour les 
oils, et choisis notamment parmi les adoucissants, les 
conservateurs, les s6questrants, les parfums, les 
6paississants, les huiles, les silicones, les agents 
de cohesion, les polymferes non-f ilmogSnes, les agents 
alcalinisants ou acidifiants, et les agents reconnus 
pour leur action b6n6fique sur les oils, tels que les 
vitamines ou les acides amines. 

La pr6sente invention a 6galement pour objet 
un proc6d6 de preparation d'une composition resistante 
4 I'eau pour le revfttement des oils, telle qu'elle a 
6t6 dgfinie ci-dessus, ce procSde 6tant caractSrisS 
par le fait que 5 

- dans une premiere Stape, on melange les 
composants de la phase grasse et les 6ventuels 
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additifs liposolubles ; 

- dans une secohde §tape, on ajoute au melange 
ainsi obtenu, les charges et/ou pigments 
Sventuels, puis le (ou les) solvant(s) 

5 organigue ( s ) volatil ( s ) ; 

et 

- dans une troisidme Stape, on disperse dans le 
melange resultant, la phase aqueuse contenant 
le (ou les) polym&re(8) f ilmog6ne(s) 

10 hydrosoluble(s) et les 6ventuels additifs et/ou 

ingredients actifs hydrosolubles . 

Pour mieux faire comprendre I'objet de 
1' invention, on va en d6crire maintenant, IL titre 
d'exeraples purement illustratifs et non limitatifs, 

15 plusieurs modes de mise en oeuvre. Les exemples 1^9 
sont des exemples de formulation de diffSrents mas- 
caras qui sont pr6par6s conformSment au mode 
opgratoire gSnSral d^fini ci-dessus* Ces mascaras, 
bien que ne contenant pas d'fimulsionnant, sont 

20 stables; ils ont 6t6 appliqufis sur des oils par des 
utilisatrices et ils ont tons donn§ satisfaction ♦ Les 
exemples 10 d 12 d^crivent des tests comparatifs et 
les rSsultats entre des mascaras de 1' invention et un 
mascara classique resistant a I'eau, la difference 

25 etant la presence, dans les premiers, d'une solution 
aqueuse de polymfere filmogfene hydrosoluble. 
Exemple 1 i 

On prepare un mascara resistant H I'eau for- 



mula comme suit : 

30 Cire de paraf fine 12 g 

Alcool de lanoline 15 g 

Amidon 2 g 

Oxyde de f er , 5 g 

Isoparaffine 45 g 

35 Montmorillonite 8 g 

Panth6nol 3 q 



* I 
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Pyrrolidone carboxylate de chitosonium^ vendu 
sous la denomination "KYTAMER PC" par la 

soci6t6 "AMERCHOL" 3 g 

Eau 7 g 

5 Conservateurs qs 

Exemple 2 s 

On prepare un mascara resistant a I'eau for- 
mula comme suit : 

Cire de Carnauba 12 g 

10 Alcool de lanoline , 15 g 

Amidon • 2 g 

Oxyde de far 5 g 

Isoparaf f ine • • • 45 g 

Montmorillonite 8 g 

15 Hydrolysat de kSratine vendu sous la 
denomination "KERASOL" par la soci6t6 

"CRODA CHEMICALS" 2,5 g 

Eau 10,5 g 

Conservateurs , qs 

20 Exemple 3 : 

On prepare un mascara resistant I'eau for- 
mula comme suit s 

Cire d'abeille naturelle 12 g 

Paraffine 15 g 

25 Amidon ♦ • • 2 g 

Oxyde de f er 5 g 

Isoparaff ine • 45 g 

Montmorillonite 8 g 

Cysteine • 0,5 g 

30 Hydroxyproline , 0,5 g 

CopolymSre mSthochlorure de vinylimidazolinium/ 
pyrrolidone vinylique (rapport en poids : 30/70), 
vendu sous la denomination "LUVIQUAT FC 370" par 

la societe "BASF" 4 g 

35 Eau • 8 g 

Conservateurs qs 
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Exemple 4 : 

On prepare un mascara resistant ^ I'eau for- 
mula coinme suit i 

Paraff ine 12 g 

5 Alcool de lanoline 15 g 

Talc • 2 g 

Oxyde de f er 5 g 

Isoparaffine 45 g 

Montraorillonite 8 g 

10 Copolymfere acrylamide/chlorure de dimethyl 
diallylammonium en solution dans l^eau, k 
7 % de mati^res s^ches, vendu sous la 
denomination "MERQUAT 550" par la soci6t6 
"MERCK" 2 g 

15 Eau , 11 g 

Cons er vat eurs qs 

Exemple 5 : 

On prepare un mascara resistant k I'eau for- 
mula comme suit : 

20 Cire d'abeille raodifiSe 10 g 

Paraffine 10 g 

Amidon . • • , 2 g 

Oxyde de f er • • • • 7 g 

Isoparaffine 50 g 

25 Montmorillonite 8 g 

Hydroxy6thylcellulose/chlorure de diallyl 
dimethyl ammonium, vendu sous la denomination 
"CELQUAT L200" par la soci§t6 

"NATIONAL STARCH" 1,5 g 

30 Eau , 11,5 g 

Conservateurs qs 

Exemple 6 t 

On prepare un mascara resistant k I'eau for- 
mula comme suit ; 

35 Cire d'abeille naturelle 10 g 

Paraffine 6 g 



f 
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Ozokerite , 6 g 

Talc 2 g 

Oxyde de fer 5 g 

Montmorillonite , 8 g 

5 Isoparaffine 50 g 

Copolymfere de pyrrolidone vinylique/acState 
de vinyle, vendu sous la denomination 

"PVP/VA W-735" par la 80ci6t6 "GAP CORP," 3 g 

Eau 10 g 

10 Conservateurs qs 

Exemple 7 i 

On prepare un mascara rSsistant h I'eau for- 
mula comme suit : 

Cire de paraf f ine 10 g 

15 Alcool de lanoline • 13 g 

Amidon 2 g 

Oxyde de fer 5 g 

Isoparaffine , 41^5 g 

Montmorillonite 8 g 

20 PanthSnol 5 g 

Gomme arabigue 8,5 g 

Eau • 7 g 

Conservateurs qs 

Exemple 8 s 

25 On prepare un mascara resistant h I'eau for- 

mula comme suit : 

Cire de paraffine 12 g 

Acide stSarique 17 g 

Amidon 1 g 

30 Oxyde de fer 5 g 

Isoparaffine , 44^5 g 

Montmorillonite 10 g 

Pyrrolidone carboxylate de chitosonium, vendu sous 
la denomination "KYTAMER PC" par la society 

35 "AMERCHOL- 1,5 g 

Eau 9 g 
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Conservateurs qs 

Exemple 9 % 

On prepare un mascara resistant H I'eau for- 
5 mul6 Goimae suit % 

Cire de paraffine 12 g 

Acide ol^ique 12 g 

Hulle v6g6tale 6 g 

Amidon 1 g 

10 Oxyde de f er » 5 g 

Isoparaf f ine . . * , , 41 g 

Montraorillonite 10 g 

Hydroxyproline 0,5 g 

Cysteine 0,5 g 

15 Hydroxypropylm6thylcellulose vendue sous la 
dSnomination "METHOCEL E" par la sociSt^ 

"DOW CHEMICAL" 2 g 

Eau 10 g 

Conservateurs qs 

20 Exemple 10 s ( Comparatif ) 

On a demand^ a 86 utilisatrices de tester 
successivement les deux mascaras suivants, 
I'applicateur #tant identique s 

1) Mascara A : mascara classique resistant h 
25 I'eau, ayant la formulation suivante : 

Cire de Carnauba 13,8 g 

Alcool de lanoline • 17,2 g 

Amidon 2,3 g 

Oxyde de fer 5,7 g 

30 Isoparaf fine 51,8 g 

Montmorillonite 9,2 g 

2) Mascara B : mascara selon 1' invention 
correspondant a la formulation du mascara "A" 



oil I'on a ajoutfi 10 % en poids, d'une solution 
35 aqueuse {k 13 % en poids de matidres sfeches) 
d'un hydrolysat de k^ratine vendu sous la 
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denomination "KERASOL" par la soci^t^ 

-CRODA CHEMICALS'^. 

On leur a ensuite demand^ de donner leur 
avis sur difffirents paramfetres, et de noter sur 10 ces 
5 deux mascaras, critfere par cr it fere, et globalement. 
Les avis exprim6s en pourcentage et les notes ainsi 
donn^es figurent dans le Tableau ci-aprfes : 



Paramfetres 


Mascara A 
% des avis 
exprimes 


Mascara B 

% des avis 
exprimes 


Facilite 
d 'application 


Facile 
Assez facile 
Plut6t difficile 
Difficile 


51 

1 Q 

17 
13 


71 

i H 

14 
1 


Note moyenne/10 


6,36 


7,40 


Charge 


Bonne 
Trop iraportante 
Insuff isante 
Irreguliere 


44 

34 

2 


61 

22 

15 

2 


Note moyenne/10 


0 , 03 


7,06 


Allongement 


Bon 
Assez bon 
Insuff isant 
"Inexistant" 


46 
21 
22 
11 


64 
20 
12 
4 


Note moyenne/10 


6,42 


7,45 


Recourbement 


Bon 
Moyen 
Insuff isant 


44 
36 
20 


63 
28 

9 


Note raoyenne/10 


6,30 


7,34 
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Ce tableau montre que le mascara B est au 
total nettement pr6f6r6 au mascara A. 
Exemple 11 : ( Comparatif ) 

On compare la rSmanence ^ I'eau de 
5 diffSrents mascaras. 

Le test ef £ectu6 est bas6 sur le fait que 
I'finergie des ultrasons transmise par I'eau engendre, 
sur le oil maquillfi, des cavitations qui ont pour 
effet de le nettoyer. L'intfiret de cette technique^ 

10 par rapport ft 1' action d'un courant d'eau sur le cil, 
reside dans sa rapidity* 

Le mode op6ratoire gSn^ral est le suivant s 
5 oils humains d'une mdme personne sont £ix6s par leur 
racine ^ une plaque de carton. Les oils sont raaquillgs 

15 manuelleraent avec un mascara et ils sont mis a sScher 
pendant 15 minutes. Ensuite, ils sont immerg6s dans 
une cuve remplie d'eau et soumis aux ultrasons pendant 
5 minutes, puis pendant 7 autres minutes. Des photo- 
graphies sont prises avant le maquillage, juste avant 

20 1' immersion et au bout des 10 minutes d' immersion. Un 
agrandis semen t des cliches suivi d'une etude 
planimStrigue permet, par comparaison, de connaltre la 
perte du mascara au bout de 10 minutes. 

On soumet k ce test les mascaras A et B tels 

25 que d6finis d 1' exemple 10, et un mascara C (selon 
1' invention), dans lequel la solution d'hydrolysat de 
k6ratine a 13 % en poids de matiferes s^ches du mascara 
B est remplacie par une solution aqueuse ^ 3 % en 
poids de matieres etches d'un copolym^re 

30 (hydroxySthylcellulose quaternisSe/polymSre acrylique) 
(rapport ponderal 1/5). On mesure le pourcentage P de 
perte de mascara sur des cils immergSs dans une cuve k 
ultrasons pendant 10 minutes suivant la procedure 
exp6rimentale ci-dessus d6finie. Les r6sultats sont 

35 consignSs dans le tableau ci-apr^s : 
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Mascara 


P 


A 


45 


B 


23 


C 


18 



5 

Les pour cent ages de perte au bout de 10 
lalnutes montrent de trds bonnes caractgristigues de 
rSsistance h I'eau pour les mascaras B et C selon 
1' invention • On suppose que les polymSres hydrosolu- 

10 bles et filmogSnes incorpor^S/ conform^iaent 

1' invention, plastifient la structure du mascara et 
augmentent sa rSmanence ^ I'eau, 
Exemple 12 s ( Comparatif ) 

La comparaison des photographies en micros - 

15 copie 61ectronigue de oils enrobes des mascaras A et 
B, tels que dSf inis ^ I'exemple 10/ montre, avec le 
mascara B selon 1' invention, un gainage du cil aprfes 
maguillage plus homogSne et plus r6gulier qu'avec le 
mascara A. 



t 
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REVENDICATIONS 

1 - Composition rfisistante k I'eau^ pour le 
revfetement des oils, contenant au moins une cire, au 
moins un agent de consistance, et au moins un solvant 

5 organique volatile caractfirisfie par le fait qu'elle 
contient, en outre, une solution aqueuse d'au moins un 
polyrafere filmogfene hydrosolubleo 

2 - Composition selon la revendication 1, 
caract6ris6e par le fait que le (ou les) polymfere{s) 

10 filmogfene(s) est (ou sont) choi8i(s) dans le groupe 
forms par les dSrivSs de kfiratine ; les d6riv6s de 
chitine ou de chitosane, anioniques, cationiques, 
amphotferes ou non-ioniques ; les dSrivfis de cellulose; 
les polym^res et copolymferes acryliques ; les polyvi- 

15 nylpyrrolidones et les copolym&res vinyliques ; les 
polymferes naturels; les polymferes de I'fithylfene ; et 
les silicones oxy6thyl§n6es . 

3 - Composition selon I'une des revendications 
1 ou 2, caract6ris6e par le fait que la concentration 

20 en polymfere(s) filmogSne(s) hydrosoluble(s) dans la 
solution aqueuse est comprise entre 0,1 et 55 % en 
poids de matidres actives. 

4 - Composition selon I'une des revendications 
1 a 3, caract6ris6e par le fait qu'elle renferme 1 a 

25 35 % en poids, par rapport au poids total de la compo- 
sition, de solution aqueuse d'au moins un polymdre 
filmog&ne hydrosoluble, 

5 - Composition selon I'une des revendications 
1 a 4, caractSrisSe par le fait que la (ou les) 

30 cire(s) est (sont) choisie(s) dans le groupe form6 par 
les cires aniraales, vSgStales, minSrales, 
synthStiques , et les fractions diverses de cires 
naturelles, toutes ces cires ayant un point de fusion 
compris entre 60 et 110«^C et une p6n6tration a 

35 1 'aiguille, d 25 «C, comprise entre 3 et 40, telle que 
mesurSe selon les normes ASTM D5 ou NFT 004. 
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6 - Composition selon la revendication 5, 
caract6ris6e par le fait que la (ou les) cire(8) est 
(ou sont) 8olide(s) et rigide(s) IL une temperature 
infSrieure k SO^C. 

7 - Composition selon I'une des revendications 
1 d 6, caract§ris6e par le fait que la concentration 
en cire(s) par rapport au poids total de la composi- 
tion est con^rise entre 2 et 40 % en poids. 

8 - Composition selon I'une des revendications 
1 k 7, caract§ris6e par le fait que 1' (les) agent(s) 
de consistence est (sont) choisi(8) dans le groupe 
forms par les argiles modifiSes organiquement • 

9 - Composition selon I'une des revendications 
1 & 8, caract6ris6e par le fait que la concentration 
en agent(s) de consistence par rapport au poids total 
de la composition est comprise entre 5 et 15 % en 
poids . 

10 - Composition selon I'une des revendications 
1 h 9, caract6ris6e par le fait que le (ou les) 
solvant(s) organique(s) volatil(6) est (ou sont) 
choisi(s) dans le groupe formS par I'isoparaf f ine, 
1 'essence de t6r §benthine ^ I'alcool isopropylique, 
I'alcool 6thylique, le white spirit et les d6riv6s de 
silicone volatils. 

■ 

11 - Composition selon I'une des revendications 
1 a 10, caractfirisie par le fait que la concentration 
en 8olvant(s) organique(s) volatil(s) par rapport au 
poids total de la composition est comprise entre 35 et 
50 % en poids. 

12 - Composition selon I'une des revendications 
1 a 11, caract6ris6e par le fait qu'elle contient 
jusqu'a 10 % en poids, par rapport au poids total de 
la composition, d'au moins une charge pulv6rulente 
choisie dans le groupe formS par le talc, I'amidon, le 
kaolin et les polyamides. 

13 - Composition selon I'une des revendications 
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Id 12, caract6ris6e par le fait qu'elle contient 
jusqu'd 20 % en poids, par rapport au poids total de 
la composition, d'au moins un pigment choisi dans le 
groupe formfi par les pigments min6raux, les pigments 
organiquee, les pigments nacres et les pigments 
enrobes • 

14 Composition selon I'une des revendications 
1 i 13, caract#ris6e par le fait qu'elle contient au 
moins un additif classicpie dans les compositions de 
maquillage pour les oils, choisi dans le groupe formS 
par les adoucissants, les conservateurs, les 
sfiquestrants, les parfums, les 6paississants, les 
huiles, les silicones, les agents de cohesion, les 
polymSres non-filmogfenes, les agents alcalinisants ou 
acidifiants, les vitamines et les acides amines. 

15 - Proc6d# de preparation d'une composition 
selon I'une des revendications 1 d 14, caracterise par 
le fait que ; 

- dans une premi&re Stape, on melange les 
composants de la phase grasse et les 
fiventuels additifs liposolubles ; 

- dans une seconde 6tape, on ajoute au melange 
ainsi obtenu, les charges et/ou pigments 
^ventuels, puis le (ou les) solvant(s) 
organique(s) volatil(s) ; 

et 

- dans une troisi^me 6tape, on disperse dans le 
mfilange resultant la phase aqueuse contenant le 
(ou les) polymfere(s) filmogSne(s) 
hydrosoluble(s) et les Sventuels additifs 
et/ou ingredients actifs hydrosolubles . 
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